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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen partiell oder vollflachig beschichteten oder unbeschichteten Datentrager oder ein 
Tragersubstrat, der/das mit einem gegen physikalische, mechanische und chemische Einwirkungen bestandigen 
5 Schutzlack versehen ist 

[0002] Beschichtete oder unbeschichtete Tragersubstrate und Datentrager, die in einerVielzahl von Einsatzgebieten 
Anwendung finden, mussen gegen Einwirkungen von auBen geschutzt werden. 

[0003] Insbesondere wenn die beschichteten Tragersubstrate in sensiblen Einsatzgebieten, wie beispielsweise als 
Sicherheitsmerkmale in Wertdokumenten, in der Elektronikindustrie fur Displays, Schaltungen, Antennen und derglei- 

10 chen eingesetzt werden, aberauch bei einem Einsatz im dekorativen Innen- oder AuBenbereich in der Arch itektur oder 
Bauindustrie, ist der Schutz der auf den Tragersubstraten bef indlichen Schichten entscheidend fur die bleibende Iden- 
tifizierbarkeit oder Funktion aber auch fur den bleibenden optischen Eindruck. Derartige, gegebenenfalls mit solchen 
Tragersubstraten versehene, Datentrager mussen zumindest an jenen Stellen an denen das beschriebene Tragersub- 
strat an der Oberflache des Datentragers liegt, geschutzt werden. 

15 [0004] Insbesondere bei Wertdokumenten wie Banknoten, insbesondere bei Serien in denen sich die einzelnen Wer- 
te hauptsachlich durch die farbige Gestaltung und den Aufdruck unterscheiden, nicht aber in der GroBe, werden immer 
wieder Falschungen durch Bleichen und Uberdrucken hergestellt. 

[0005] Ferner sind bei Wahrungen, bei denen nur sehr dunnes Banknotenpapier verwendet wird, mehrschichtige 
Sicherheitselemente nicht einbringbar. Im allgemeinen werden in solchen Banknoten dann nur dunne metallische oder 
20 fluoreszierende Sicherheitsmerkmale eingebracht. Diese sind dann bei der Herstellung der Banknote gegen die aus 
dem Produktionsprozessstammenden Chemikalien und die Verarbeitungsbedingungen, wiewalzen, pressen und der- 
gleichen, besonders empfindlich und werden oft schon im Produktionsprozess beschadigt. 

[0006] Zum Schutz gegen physikalische und mechanische Einflusse von auBen, wie Korrosion, freie Radikale, gegen 
Druckbeanspruchung, gegen Chemikalien, wie Waschmittel, Laugen, Sauren, Losungsmittel, kaltes oderheiBes Was- 
25 ser sind allerdings bei den bekannten Schutzlacken sehr hone Schichtdicken erforderlich oder die Bestandigkeit gegen 
derartige Einflusse ist auch bei hohen Schichtdicken nur ungeniigend. 

[0007] Ferner muss zwischen Schutzlack und den auf dem Tragersubstrat befindlichen Schichten einerseits eine 
ausgezeichnete Haftung gewahrleistet sein, und der Schutzlack muss mit den auf dem Tragersubstrat befindlichen 
Schichten vertraglich sein, d.h. er darf sie weder in ihrer Funktion, noch in ihrem optischen Erscheinungsbild beein- 
30 flussen. Die Schichtdicke des aufzutragenden Schutzlacks soil sowohl wegen der moglichen optischen Beeintrachti- 
gung als auch wegen der insbesondere fur Sicherheitsanwendungen geforderten geringen Dicke der beschichteten 
Tragersubstrate bei gleichzeitigem Vorhandensein oft mehrerer unterschiedlicher funktioneller Schichten moglichst 
gering sein. 

[0008] Aufgabe der Erfindung wares daher einen Schutzlack bereitzustellen, der dieoben genannten Eigenschaften 
35 aufweist, auch mehrschichtig in dunnen Schichten aufbringbar ist und der zuverlassig gegen physikalische, chemische 
und mechanische Einflusse bestandig ist. 

[0009] Gegenstand der Erfindung ist daher ein mit einem gegen physikalische, mechanische und chemische Ein- 
wirkungen bestandigen Schutzlack versehenervollflachig oder partiell beschichteter oder unbeschichteter Datentrager 
oder ein Tragersubstrat, wobei der Schutzlack auf einem aus mindestens 2 Komponenten bestehenden System auf 
40 Polyurethanbasis mit Grundkomponenten wie Polyester, PVC, PVOH, Polyvinylbutyral, Polyacrylat und/oder Epoxid, 
vernetzt mit aromatischen oder aliphatischen Isocyanaten basiert. 

[0010] Der Schutzlack, mit dem der erfindungsgemaBe Datentrager oder das Tragersubstrat versehen ist, ist insbe- 
sondere fur den Schutz von sensiblen Beschichtungen, wie metallischen Beschichtungen, magnetischen und/oder 
elektrisch leitfahigen und/oder optischen, beispielsweise fluoreszierenden, und/oder magnetischen Beschichtungen 
45 von Tragersubstraten oder aus diesen Substraten hergestellten Sicherheitsmerkmalen geeignet. 

Ferner kann der erfindungsgemaBe Lack besonders vorteilhaft zum Schutz der Oberflache von Wertdokumenten, 
Datentragern oder Tragersubstraten und dergleichen verwendet werden. 

Gegebenenfalls kann der Schutzlack dunnschichtig auch in mehreren iibereinander und/oder nebeneinander liegen- 
den Schichten aufgebracht werden. 
50 [0011] Vorzugsweise enthalt der verwendete Schutzlack 1 - 20% aromatische oder aliphatische Isocyanate. 

[0012] Als Losungsmittel konnen organische Losungsmittel, beispielsweise Methylethylketon, Ethylacetat und der- 
gleichen verwendet werden. 

[0013] Gegebenenfalls kann der Schutzlack auch aus einem Gemisch der Grundkomponenten bestehen. Das Mi- 
schungsverhaltnis ist dann abhangig vom Gehalt an Epoxid bzw. dem OH-Gruppengehalt und kann zwischen 1 - 40% 
55 betragen. 

[0014] Der erfindungsgemaBe Schutzlack kann pigmentiertsein, wobei der Pigmentanteil bis zu 30% betragen kann, 
vorzugsweise bis zu 15%, wobei alle bekannten und ublichen Pigmente, beispielsweise anorganische und/oder orga- 
nische Pigmente wie beispielsweise Titandioxid, Zinksulfid, Kaolin, Bariumsulfat, Aluminium-, Chrom- und Siliciumoxi- 
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de, Metallpigmente (beispielsweise Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, Eisen, Chrom und dergleichen), Metalllegierun- 
gen, wie Kupfer-Zink oder Kupfer- Aluminium als auch farbige ggf. organische Pigmente, wie Phthalocyaninblau, i- 
Indolidingelb, Dioxazinviolett, oder auch amorphe oder kristalline keramische Pigmente wie ITO, ATO, FTO und der- 
gleichen oder auch Flussigkristallpigmente geeignet sind. 
5 Ferner sind auch farbige und/oder verkapselte Pigmente in chemisch. physikalisch oder reaktiv trocknenden Binde- 
mittelsystemen verwendbar. 

Als Farbstoffe kommen beispielsweise 1 ,1- oder 1 ,2- Chrom-Cobalt-Komplexe in Frage. 

[0015] Ferner kann der erfindungsgemaBe Schutzlack, gegebenenfalls abgestimmt auf das geplante Einsatzgebiet 
weitere Additive enthalten. 

10 [0016] So konnen spezifische Eigenschaften des Schutzlacks eingestellt werden, beispielsweise nicht nur urn eine 
ausreichende Bestandigkeit gegen auBere Einwirkungen zu erreichen, sondern auch urn die unter der Schutzlack 
liegenden Schichten beispielsweise gegen die Einwirkung von Ruckstanden aus anderen Schichten und dergleichen 
von innen und auBen zu schutzen. 

[0017] So konnen beispielsweise anorganische Korrosionsschutzadditive, wie Zn-phosphat oder organische Korro- 
15 sionsschutzadditive, wie Toluoltriazolderivate zum Schutz metallischer Schichten zugegeben werden. 

[0018] Um einen erhohten Schutz gegen Strahlung verschiedener Wellenlangen zu ereichen konnen beispielsweise 
UV-Absorber, Radikalfanger (HALS), beispielsweise sterisch gehinderte Amine und dergleichen zugegeben werden. 
[0019] Ferner konnen bekannte Antioxidantien, beispielsweise phenolische Antioxidantien Flammschutzadditive, 
beispeilsweise bekannte halogenierte oder halogenfreie Flammschutzadditive, Hochtemperatur-stabilisatoren basie- 
20 rend auf Disulfiden oderThioethern zu gegeben werden. 

[0020] Zur Erhohung der mechanischen Bestandigkeit, beispielsweise der Scheer- und Dehnungssicherheit, der 
Walzfestigkeit und dergleichen werden vorzugsweise elastomere Modifikatoren, beispielsweise elastomere Polymere 
und Copolymere, wie EPR und dergleichen zugegeben. 

[0021] Ferner konnen auch Treibmittel, wie Na 2 C0 3 , CaC0 3 oder andere bekannte Treibmittel, oder auch soge- 
rs nannte Strukturfarben, die unter Temperatureinfluss aufschaumen, zugegeben werden. Dadurch wird gleichzeitig die 
Stabilitat und die Elastizitat des Schutzlacks erhoht. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Datentrager 
oder das Tragersubstrat beispielsweise einen elektronischen Bauteil . z.B. einen Mikrochip aufweistund anschlieBend 
noch unter mechanischer Beanspruchung weiterverarbeitet werden soil. Durch das Treibmittel schaumt der Schutzlack 
auf, bei mechanischer Beanspruchung federt die Schutzlackschicht Belastungen ab. Die darunter befindlichen Schich- 
30 ten werden daher vor mechanischer Beanspruchung geschutzt. 

[0022] Zur Erhohung der Bestandigkeit gegen Wasserdampf, werden vorzugsweise geeignete Absorber, oder Bar- 
riereschichten wie Glimmer, aktive Metalle und dergleichen eingebaut. 

[0023] Ferner konnen zur Erhohung der Kratzfestigkeit Silikone, Acrylate, Silikon-Ole, Wachse und dergleichen zu- 
gegeben werden. 

35 [0024] Gewunschtenfalls kann der Schutzlack auch durch bekannte Additive antistatisch ausgerustet werden. 

[0025] Im allgemeinen werden derartige Additive und Modifikatoren in Mengen von etwa 0.1 - 10 % zugegeben, es 
sind aber auch hohere Mengen bis zu 50% denkbar. 

[0026] Die Auftragsmenge des verwendeten Schutzlacks betragt 0,1 - 30 g/m 2 , vorzugsweise 1-10 g/m 2 , besonders 
bevorzugt 3 - 5 g/m 2 (trocken) 

40 [0027] In Abhangigkeit von der geplanten Anwendung des mit dem erfindungsgemaBen Lack beschichteten Daten- 
tragers oder des Tragersubstrats konnen je nach verwendetem Auftragsverfahren eine oder auch mehrere Schichten 
aufgebracht werden. 

[0028] Der erfindungsgemaBe Schutzlack kann auf Tragersubstrate wie beispielsweise Tragerfolien, vorzugsweise 
flexible transparente Kunststofffolien, beispielsweise aus PI, PP, MOPP, PE, PPS, PEEK, PEK, PEI, PAEK, LCP, PEN, 
45 PBT, PET, PA, PC, COC, POM, ABS, PVC in Frage. 

Die Tragerfolien weisen vorzugsweise eine Dicke von 5 - 700 fim, bevorzugt 8-200 jam, besonders bevorzugt 12-50 
jxm auf. Die Tragerfolien weisen vorzugsweise eine Dicke von 5 - 700 jxm, bevorzugt 8 - 200 \im, besonders bevorzugt 
12 - 50 jam auf. 

[0029] Ferner konnen als Tragersubstrat auch Metallfolien, beispielsweise AI-, Cu-, Sn-, Ni-, Fe- oder Edelstahlfolien 
50 mit einer Dicke von 5 -200 jim, vorzugsweise 1 0 bis 80 jam, besonders bevorzugt 20 - 50 \im dienen. Die Folien konnen 
auch oberflachenbehandelt, beschichtet oder kaschiert beispielsweise mit Kunststoffen oder lackiert sein. 
[0030] Ferner konnen als Tragersubstrate auch Papier, zellstofffreies Papier, , Papier mit thermoaktivierbarer Be- 
schichtung oder Verbunde mit Papier, beispielsweise Verbunde mit Kunststoffen mit einem Flachengewicht von 20 - 
500 g/m 2 , vorzugsweise 40 - 200 g/m 2 . verwendet werden. 
55 [0031] Ferner konnen als Tragersubstrate Gewebe oder Vliese. wie Endlosfaservliese, Stapelfaservliese und der- 
gleichen, die gegebenenfalls vernadelt oder kalandriert sein konnen, verwendet werden. Vorzugsweise bestehen sol- 
che Gewebe oder Vliese aus Kunststoffen, wie PP, PET, PA, PPS und dergleichen, es konnen aber auch Gewebe oder 
Vliese aus naturlichen, gegebenenfalls behandelten Fasern, wie Viskosefasern eingesetzt werden. Die eingesetzten 
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Vlieseoder Gewebe weisen ein Flachengewicht von etwa20 g/m 2 bis 500 g/m 2 auf. Gegebenenfalls mussen die Vliese 
oder Gewebe oberflachenbehandelt werden. 

[0032] Das Tragersubstrat weist im allgemeinen bereits funktionelle oder dekorative Schichten auf. 

[0033] Die Tragersubstrate konnen zusatzlich eine Lackschicht aufweisen, die unstrukturiert oder strukturiert, bei- 

5 spielsweise gepragt sein kann. Die Lackschicht kann beispielsweise eine releasefahige Transferlackschicht sein. sie 
kann durch Strahlung, beispielsweise UV-Strahlung vernetzt oder vernetzbar sein und kratzfest und/oder antistatisch 
ausgerustet sein. Geeignet sind sowohl wassrige als auch feste Lacksysteme, insbesondere auch Lacksysteme auf 
Basis Nitrocellulose, Polyester-Acrylat oder Epoxyacrylat Kolophonium-, Acrylat-, Alkyd-, Melamin-, PVA-, PVC-, Iso- 
cyanat-, Urethansysteme, die konventionell und/oder reaktiv hartend und/oder strahlungshartend sein konnen. 

10 [0034] Ferner konnen die Substrate bereits mit einer oder mehreren Farb- und/oder Lackschichten versehen sein 
oder auch eingebettete oder mittels eines HeiRoder Kaltsiegelklebers oder Selbstklebers aufgebrachte Bestandteile, 
insbesondere Sicherheitselemente aller Art und Formate aufweisen. 

[0035] Als Farb- bzw. Lackschichten konnen jeweils verschiedenste Zusammensetzungen verwendet werden. Die 
Zusammensetzung der einzelnen Schichten kann insbesondere nach deren Aufgabe variieren, also ob die einzelnen 
15 Schichten ausschlieBlich Dekorationszwecken dienen oder eine funktionelle Schicht darstellen sollen oder ob die 
Schicht sowohl eine Dekorations- als auch eine Funktionsschicht sein soil. 

[0036] Die aufgedruckten Schichten konnen pigmentiert oder nicht pigmentiert sein. Als Pigmente konnen alle be- 
kannten Pigmente, beispielsweise Pigmente auf anorganischer Basis wie Titandioxid, Zinksulfid, Kaolin, Bariumsulfat, 
ATO. FTO, Aluminium, Chrom- und Siliciumoxide, oder Pigmente auf organischer Basis, wie Phthalocyaninblau, i- 
20 Indolidingelb, Dioxazinviolett und dergleichen als auch farbige und/oder verkapselte Pigmente in chemisch, physika- 
lisch oder reaktiv trocknenden Bindemittelsystemen verwendet werden. Als Farbstoffe kommen beispielsweise 1,1- 
oder 1 ,2- Chrom-Cobalt-Komplexe in Frage. 

Dabei sind losungsmittelhaltige Farben- und/oder Lacksysteme, wassrige und auch losungsmittelfreie Lacksysteme 
verwendbar. 

25 [0037] Als Bindemittel kommen verschiedene naturliche oder synthetische Bindemittel in Frage, wie z.B. naturliche 
6le und Harze, wie Phenolformaldehyd, Harnstoff-, Melamin-, Keton-, Aldehyd-, Epoxy-, Polyterpenharze. Alszusatz- 
liche Bindemittel konnen beispielsweise Polyester, Polyvinylakohole, Polyvinylacetate, - ether, -propionate und -chlo- 
ride, Poly(methyl)acrylate, Polystyrole, define, Nitrocellulose, Polyisocyanat, Urethansysteme verwendet werden. 
[0038] Die funktionellen Schichten beispielsweise konnen bestimmte elektrische, magnetische, chemische, physi- 

30 kalische und auch optische Eigenschaften aufweisen. 

[0039] Zur Einstellung elektrischer Eigenschaften, beispielsweise Leitfahigkeit konnen beispielsweise Graphit, Rul3, 
leitfahige organische oder anorganische Polymere, Metallpigmente (beispielsweise Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, 
Eisen, Chrom und dergleichen), Metalllegierungen wie Kupfer-Zink oder Kupfer-Aluminium oder auch amorphe oder 
kristalline keramische Pigmente wie ITO, ATO und dergleichen zugegeben werden. Weiters konnen auch dotierte oder 

35 nicht dotierte Halbleiter wie beispielsweise Silicium, Germanium, Galliumarsenid, Selen oder lonenleiter wie amorphe 
oder kristalline Metalloxide oder Metallsulfide als Zusatz verwendet werden. Ferner konnen zur Einstellung der elek- 
trischen Eigenschaften der Schicht polare oder teilweise polare Verbindungen, wie Tenside oder unpolare Verbindun- 
gen wie Sil ikonadditive oder hygroskopische oder nicht hygroskopische Salze verwendet oder zugesetzt werden . Eben- 
so konnen intrinsisch leitfahige organische Polymere wie Polyanilin, Polyacetylen, Polyethylendioxythiophen und/oder 

40 Polystyrolsulfonat zugesetzt werden. 

[0040] Zur Einstellung der magnetischen Eigenschaften konnen paramagnetische, diamagnetische und auch ferro- 
magnetische Stoffe, wie Eisen, Nickel, Barium, und Cobalt oder deren Verbindungen oder Salze (beispielsweise Oxide 
oder Sulfide) verwendet werden. Besonders geeignet sind Fe(ll)- und Fe(lll)oxide, Barium- bzw. Cobaltferrite, seltene 
Erden und dergleichen. 

45 [0041] Die optischen Eigenschaften der Schicht lassen sich durch sichtbare Farben bzw. Pigmente, lumineszierende 
Farbstoffe bzw. Pigmente, die im sichtbaren, im UV-Bereich oder im IR-Bereich fluoreszieren oder phosphoreszieren, 
warmeempfindliche Farben bzw. Pigmente, Effektpigmente, wie Flussigkristalle, Perlglanz-, Bronzen und/oder Mul- 
tilayer-Farbumschlagspigmente beeinflussen. Diesesind in alien moglichen Kombinationen einsetzbar. 
[0042] Es konnen auch verschiedene Eigenschaften durch Zufugen verschiedener oben genannter Zusatze kombi- 

50 niert werden. So ist es moglich angefarbte und/oder leitfahige Magnetpigmente zu verwenden. Dabei sind alle genann- 
ten leitfahigen Zusatze verwendbar. 

[0043] Speziell zum Anfarben von Magnetpigmenten lassen sich alle bekannten loslichen und nicht loslichen Farb- 
stoffe bzw. Pigmente verwenden. So kann beispielsweise eine braune Magnetfarbe durch Zugabe von Metallen in 
ihrem Farbton metallisch, beispielsweise silbrig eingestellt werden. 
55 [0044] Alle diese Schichten konnen in Abhangigkeit von der gewunschten Funktion partiell oder vollflachig aufge- 
bracht werden. 

Eine partielle Aufbringung kann beispielsweise durch Aufbringen loslicher Schichten, die nach Aufbringung der funk- 
tionellen Schicht in den von derfunktionellen Schicht freibleibenden Bereichen entferntwird, besonders exakt erfolgen. 
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Zum Drucken loslicher Schichten insbesondere fur die partielle Aufbringung funktioneller oder dekorativer Schichten 
kann die verwendete Farbe bzw. der verwendete Farblack in einem Losungsmittel, vorzugsweise in Wasser loslich 
sein, es kann jedoch auch eine in jedem beliebigen Losungsmittel, beispielsweise in Alkohol. Estern und dergleichen 
losliche Farbe verwendet werden. Die Farbe bzw. der Farblack konnen ubliche Zusammensetzungen auf Basis von 
5 naturlichen oder kunstlichen Makromolekulen sein. Die Farbe kann pigmentiert oder nicht pigmentiert sein. Als Pig- 
mente konnen alle bekannten Pigmente verwendet werden. Besonders geeignet sind Ti0 2 , ZnS, Kaolin und derglei- 
chen. 

[0045] Bei Verwendung einer loslichen Farbschicht kann diese gegebenenfalls nach Aufbringung einer weiteren 
Schicht im erfindungsgemaBen Verfahren durch ein geeignetes Losungsmittel, das auf die Zusammensetzung der 
10 Farbschicht abgestimmt ist, entfernt werden, urn Codierungen in Form von Zeichen und/oder Mustem jeder moglichen 
Art herstellen zu konnen. 

AnschlieBend wird die Farbschicht durch ein geeignetes Losungsmittel, das auf die Zusammensetzung der Farb- 
schicht-abgestimmt ist, entfernt. Bevorzugt ist der Farbauftrag wasserloslich. Gegebenenfalls kann die Ablosung durch 
mechanische Einwirkung unterstutzt werden. 
15 [0046] Um das Anlosen der abgedeckten Farbschicht weiter zu verbessern kann auch vollflachig oder passergenau 
eine dunne hochpigmentierte Farbschicht und/oder eine reine Pigmentschicht aufgebracht werden, wobei die Dicke 
dieser Schicht etwa 0,01 - 5 Lim betragt. 

[0047] Durch das Ablosen des Farbauftrags mit den Liber dem Farbauftrag befindlichen Bereichen der funktionellen 
Schicht, wird das gewiinschte Produkt erhalten. 
20 [0048] Werden hochpigmentierte System im Tiefdruckverfahren aufgebracht, so entstehen auf der Folie, insbeson- 
dere in Abhangigkeit vom verwendeten Rakel, unerwunschte Tonungsreste, d. h. es werden dunne Schichten auBer- 
halb der druckenden Bereiche auf die Folie appliziert. Dadurch kann die Haftung der anschlieBend aufgebrachten 
Schichten verschlechtert werden. 

[0049] Um die Entstehung derartiger Tonungsreste auf der Folie zu vermeiden, konnen neben der Optimierung von 
25 Rakel und Zylinderrauhigkeit auch Systeme eingesetzt werden, die diese dunnen Schichten bereits auf der Zylinder- 
oberflache weitgehend abtrocknen und so eine Ubertragung auf die Folie verhindern. 

[0050] So kann beispielsweise zwischen Rakel und Andruckwalze eine Blasleistesituiert werden, mit mehreren iiber 
die gesamte Breite angeordneten Dusen. Durch diese Diisen wird gefilterte Luft mit definierter Luftfeuchtigkeit, gege- 
benenfalls beheizt oder gekuhlt, mit gleichem einstellbaren Druck auf den Druckzylinder gelenkt, wodurch die dunnen 
30 Schichten auf dem Zylinder abtrocknen und nicht mehr auf das Tragersubstrat appliziert werden konnen. 

Anstelle einer derartigen Blasleiste kann auch eine uber die gesamte Breite situierte IR-Trockeneinrichtung verwendet 
werden. 

[0051] Entstandene Tonungsreste konnen aberauch beispielsweise durch Anwendung eines Plasma- (Niederdruck- 
oder Atmospharenplasma-), Corona- oder Flammprozesses entfernt werden. Durch energiereiches Plasma, beispiels- 
35 weise Ar- oder Ar/0 2 -Plasma wird die Oberflache von Tonungsresten der Druckfarben gereinigt. 

[0052] Insbesondere bei der Aufbringung metallischer Schichten ist die gegebenenfalls zusatzliche Anwendung ei- 
nes derartigen Prozesses vorteilhaft. 

[0053] Oberflachen von beschichteten oder unbeschichteten Tragersubstraten, Datentragern und dergleichen wer- 
den durch Verwendung des Schutzlacks gegen physikalische. mechanische und/oder chemische Einwirkungen von 
40 innen oder auBen geschiitzt. Bisher ublicherweise verwendete Schutzfolien zum Schutz sensibler Oberflachen sind 
daher nicht mehr notig. 



Beispiel: 

45 Zusammensetzung des Schutzlacks: 
[0054] 



20 T 


VAGH (PVC mit endstandigen OH-Gruppen) 


5T 


aromatisches Isocyanat 


1 T 


Zn-phosphat 


74 T 


Methylethylketon als Losungsmittel 



[0055] Die Zusammensetzung wird im Tiefdruckverfahren vollflachig oder partiell auf einen Datentrager aufgebracht. 
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Patentanspruche 

1. Mit einem gegen physikalische, mechanische und chemische Einwirkungen bestandigen Schutzlack versehener 
vollflachig oder partiell beschichteter oder unbeschichteter Datentrager oder ein Tragersubstrat, wobei der Schutz- 
lack auf einem aus mindestens 2 Komponenten bestehenden System auf Polyurethanbasis mit Grundkomponen- 
ten wie Polyester, PVC, PVOH, Polyvinylbutyral, Polyacrylat und/oder Epoxid, vernetzt mit aromatischen oder 
aliphatischen Isocyanaten basiert 

2. Datentrager oder Tragersubstrat nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, dass der Schutzlack pigmentiert ist. 

3. Datentrager oder Tragersubstrat nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutz- 
lack zusatzlich Korrosionsschutzadditive und/oder UV-Absorber und/oder Radikalfanger und/oder wasserdampf- 
absorbierende Zusatze und/oder elastomere Modifikatoren enthalt. 

4. Datentrager oder Tragersubstrat nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutz- 
lack in einer oder mehreren Schichten auf den Datentrager oder ein Tragersubstrat aufgebracht wird. 

5. Datentrager oder Tragersubstrat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf- 
tragsmenge des Schutzlacks (trocken) 0,1-30 g/m 2 betragt. 

6. Datentrager oder Tragersubstrat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf- 
tragsmenge des Schutzlacks (trocken) 0,1-10 g/m 2 betragt. 

7. Datentrager oder Tragersubstrat nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf- 
tragsmenge (trocken) 3-5 g/m 2 betragt. 

8. Schutzlack zum Aufbringen auf einen Datentrager oder ein Tragersubstrat, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Schutzlack auf einem aus mindestens 2 Komponenten bestehenden System auf Polyurethanbasis mit Grundkom- 
ponenten wie Polyester, PVC, PVOH, Polyvinylbutyral, Polyacrylat und/oder Epoxid, vernetzt mit aromatischen 
oder aliphatischen Isocyanaten basiert. 

9. Verwendung des Schutzlacks nach Anspruch 8 zur Beschichtung von datentragern, Wertdokumenten Stagersub- 
straten, Siegeln, Etiketten und dergleichen. 
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